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@ Kraftfahrzeug-Verkleidungsteil, insbesondere fur einen Motorraum des Kraftfahrzeugs 

@ Kraftfahfzeug-Verideidungsteil. 

Klappendffnungen bet bekannten Verfcleidungsteilen warden 
durch separat hergestellte. schfwenkbewegliche Klappen 
verschtos&en. 

Erftndungsgemdfi ist die Klappe durch eine teilweise Aus- 
stanzung im TragermateriaJ gebildet, und das Tragermaterial 
ist im Bereich der Schamierachse mit Mittein zur Erhdhung 
seiner Zahigkett versehen. 

Verwendung fur MotorraumverWetdungen von Personen- 
kraftwagen. 
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Beschretbung reich der Scharnierachse eine geziette Faserentmi- 

schung vorgesehen. Durch diese Beeinflussung des Ge- 

Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug-Verklei- fQgezustandes wird eine ausreichende Haltbarkeit des 

dungsteil, insbesondere fur ein en Motorraum des Kraft- Schamiers erreicht 

fahrzeugs, das wenigstens als Tragermaterial einen glas- 5 In weiterer Ausgestaltung der Erfindiing ist im Schar- 

mattenverstarkten Thermoplast aufweist und das mit nierbereich auf wenigstens einer Seite des Tragermate- 

wenigstens einer mittels einer urn eine Scharnierachse rials eine zahe Kunststoffschicht, insbesondere ein Poly- 

schwenkbeweglichen Klappe verschlieBbaren Cffnung propylen oder ein thermoplastisches Elastomer, aufge- 

versehen isL bracht Diese zusatzliche zShe Schicht ist fQr besonders 

Bei Mercedes-Benz-Personenkraftwagen (W 140, C 10 hohe Anforderungen an die Wechselbelastbarkeit bzw. 

140) werden Motorraumverkleidungsteile aus glasmat- den Schwenkwinkel des Schamieres geeignet 

tenverstarktem Thermoplast eingesetzt In diese Motor- Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung erge- 

raumverkleidungsteile sind zur Wartung von Nebel- ben sich aus den Unteransprflchen sowie aus der nach- 

scheinwerfem des Personenkraftwagens KJappenfiff- folgenden Beschreibungvon bevorzugten Ausfuhnings- 

nungen eingestanzt, die mit separat hergestellten 15 beispielen der Erfindung, die anhand der Zeichnungcn 

K.unststoff-SprittguBklappen verschlossen sind. Die im dargestellt sind. 

Bereich der iClappendffnungen anfallenden Ausstan- Fig. 1 zeigt schematisch einen Teil einer Ausfuh- 

zungen aus dem als TrSgermaterial dienenden, glasmat- rungsform eines erfindungsgemafien Verkleidungstei- 

tenverstSrkten Thermoplast sind ProduktionsabfalL les, das mit einer schwenkbeweglichen Klappe yersehen 

Es ist auch bekannt (DE 38 04 451 Al). eine Abdek- 20 ist, 

kung fur einen Kofferraumboden eines Personenkraft- Fig. 2 einen Schnitt durch das Verkleidungsteil nach 

wagens aus mehreren Schicbten aufzubauen. Die Ab- Fig. 1 entlangder Schnittlinie II-II in Fig. 1, 

deckung ist relativ aufwendig aus emer Obermaterial- Fig. 3 in vergroBerter Darstellung einen Ausschnitt 

schicht, einer Sperrschicht und einer TrSgerschicht auf- III des Verkleidungsteiles nach Fig. 2 und 

gebautlnder Abdeckungsindmehrere Klappenvorge- 25 Fig. 4 ebenfalls in vergroBerter Darstellung emen 

sehen, die mit Hilfe von Filmschamierachsen an der Ausschnitt IV eines dem Verkleidungsteil nach Fig. 2 

Abdeckung schwenkbar gehalten sind. Aufgrund des re- entspredienden Verkleidungsteiles. wobei das Rlm- 

lativ hohen technischen und kostemniBigen Aufwandes scharnier gegenuber der Fig. 3 geringfOgig modifiziert 

ist ein solches mehrschichtig aufgebautes Verkleidungs- ist 

teil fflr eine Motorraumverkleidung imgeeignet, die 30 Em Verkleidungsteil (1) nach Fig. 1 ist fQr einen Mo- 

nachaufiennichtsichtbarist torraum eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Per- 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kraftfahrzeug-Ver- sonenkraftwagens, vorgesehen und ist scfaalenartig aus 

kleidungsteil der eingangs genannten Art zu schaffen, einem glasmattenverstarkten Thermoplast hergestellt, 

das einfach und dkologisch sinnvoll herstellbar ist das das Tragermaterial des Verkleidungsteiles darstellt 

Diese Aufgabe wird dadurch gelflst, dafi die Klappe 35 Beim dargestellten AusfOhrungsbeispiel ist das Verklei- 

durch eine teilweise Ausstanzung im Tragermaterial ge- dungsteil einschichtig aufgebaut, so daB der glasmatten- 

bildet ist, und dafi das Tragermaterial im Bereich der verstarkte Thermoplast die einzige Schicht der Verklei- 

Schamierachse mit Mittebi zur Erhohung seiner Zahig- dungsschale darstellt Das Verkleidungsteil (1) weist auf 

keit versehen ist Durch die lediglich teilweise Ausstan- beiden Seiten (lediglich eine Seite daT:gesteUt) jeweils 

zung verbleibt das die Klappendffnung verschlieBende 40 eine Offnung auf, die auf der Hohe der Nebelscheinwer- 

MaterialstQck an dem Verkleidungsteil und wird in ge- fer des Personenkraftwagens angeordnet sind. Diese 

eigneter Weise direkt als Klappe eingesetzt Es entstcht Offnungen dienen dazu, fur die Wartung der Nebel- 

daher nahezu kein ProduktionsabfalL Oberraschender- scheinwerfer die Zuganglichkeit zu diesen zu gewahrlei- 

weise hat sich ergeben. dafl bei einer Erhdhung der sten. Jede Klappendffnung ist durch eine Klappe (2) 

Zahigkeit im Bereich der Scharnierachse auch ein an 45 verschlieBbar. die urn eine Scharnierachse (5) mittels 

sich for Filmschamiere ungeeignetes Tragermaterial, eines Fibnschamieres (4) schwenkbeweglich an dem 

wie der glasmattenverstarkte Thermoplast, eine gute Verkleidungsteil (1) gehalten ist Die Klappe (2) ist 

Haltbarkeit bei Dauerwechselbelastungen aufweist durch cine U-formige Ausstanzung (3) in dem glasmat- 

Durch die erfindungsgemSBe Losung wird bei einem tenverstarktem Thermoplast gebildet, wobei die Klappe 

Verkleidungsteil aus einem glasmattenverstarktem 50 (2) im Bereich des Filmschamieres (4) einstQckig in das 

Thermoplast eine einstQckig mittels eines Fdmschamie- Verkleidungsteil (I) Qbergeht Urn im Bereich des Fihn- 

res an das Verkleidungsteil angebundene Klappe ge- schamieres (4) eine ausreichende Schwenkbeweglich- 

schaffen, die eine ausreichende Funktion erzielt keit fQr die Klappe (2) zu erzielen, ist im Bereich des 

In Ausgestaltung der Erfindung ist im Bereich der Filmschamieres (4) der GefQgezustand des glasmatten- 

Scharnierachse der GefQgezustand des Tragermaterials 55 verstarkten Thermoplastes verandert Der GcfOgezu- 

im Hinblick auf eine Dauerhaltbarkett bei Wechselbela- stand ist dahingehend verandert, daB sich die Zahigkeit 

stungen verandert Dies wird durch eine entsprechende des Tragermaterials im Bereich des Filmschamieres (4) 

EinlegetechnikbereitsbeiderVerarbeitungdesTrager- erhdht Diese erhfihte Zahigkeit beim dargestellten 

materials erreicht Ausfuhrungsbeispiel wird durch eine gezielte Faser- 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist im Be- eo orientierung der Glasfasem in dem glasmattenverstark- 

reich der Scharnierachse eine gezielte Faserorientie- tern Thermoplast erzielt, wobei die Glasfasem zweck- 

rung in dem glasmattenverstarktem Thermoplast vor- maflig parallel oder koaxial zur Scharnierachse (5) aus- 

gesehea Durch eine entsprechende Faserorientierung gerichtet sind. Bei einem weiteren erfindungsgemSSen 

in diesem Bereich wird die Zahigkeit des glasmattenver- AusfQhrungsbeispiel ist im Bereich des Filmschamieres 

starkten Thermoplastcn erhflht, wodurch eine ausrei- (4) in dem glasmattenverstarkten Thermoplast des Ver- 

chende Dauefhaltbarkeit fur Wechselbelastungen und kleidungsteiles eine gezielte Faserentmischung vorge- 

damit ein funklionssicheres Filmschamier erzielt wird. sehen. In diesem Bereich ist daher der Anteil der Glasfa- 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist im Be- sem stark reduziert 
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Durch diese MaBnahmen ergibt sich im Bereich der 
Scharnierachse (5) eine relativ hohe Zahigkeit des gias- 
mattenverstarkten Thermoplasten (GMT), durch die ei- 
ne ausreichende Dauerhaitbarkeit bei Wechselbelastun- 
gen, dh. bei wechselnden Schwenkbewegungen der 5 
KJappe (2), erreicht wird. Um diese Wechselbelastbar- 
keit weiter zu erhohen, ist bei einem weiteren, nicht 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung zumin- 
dest auf einer Scite auf das Tragermaterial, d. h. auf den 
glasmattenverstarkten Thermoplast, im Bereich des 10 
Filmschamieres (4) eine unverstarkte, zahe Kunststoff- 
schicht aufgebracht, insbesondere aufgeschweiBt Be- 
sonders geeignet hierzu ist Polypropylen oder ein ther- 
moplastisches Elastomer. Diese Hinteriegung des glas- 
mattenverstarkten TTiermoplasten im Bereich des Film- 15 
schamieres erfolgt entweder lediglich auf einer Seite, 
Oder abcr auf beidcn Seiten des glasmattenverstarkten 
Thermoplasten. 

Um die Klappe (2) im normalen Betriebszustand des 
Personenkraftwagens, in dem keine Wartung der Ne- 20 
belscheinwerfer notwendig ist, verschlossen zu halten, 
ist eine Verriegelung (6) vorgesehen, die in einfacher 
Weise von Hand entriegelbar ist Je nach Anforderun- 
gen an den Schwenkwinkel der Klappe (2) ist ein Film- 
schamier (4) mit zwei auf den beiden Seiten des Trtger- 25 
materials emgedriickten, rinnenartigen EinprMgungen 
(7) (Fig. 3) Oder mit einer Reihe von entsprechenden 
Einpragungen (7a) (FUmschamier (4a) nach Rg. 4) ver- 
sehen- Die Anzahl der in Reihe nebeneinander angeord- 
neten Einpragungen (7, 7a) erhoht in an sich bekannter 30 
Weise die Schwenkbeweglichkeit und den Schwenkwin- 
kel der Klappe (2). 

Patentanspruche 

35 

1. Kraftfahrzeug-Verkleidungsteil, insbesondere 
fOr einen Motorraum des Kraftfahrzeugs, das we- 
nigstens als Tragermaterial einen glasmattenver- 
starkten Thermoplast aufweist und das mit wenig- 
stens einer raittels einer um eine Scharnierachse 40 
schwenkbewegUchen Klappe verschiieBbaren Off- 
nung versehen ist, dadurch gekennzeichnet* daB 
die Klappe (2) durch eine teilweise Ausstanzung (3) 
im Tragermaterial gebildet ist, und daB das Trager- 
material im Bereich der Scharnierachse (5) mit Mit- 45 
teln zur ErhOhung seiner Zahigkeit versehen ist 

2. Verkleidungsteil nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet daB im Bereich der Scharnierachse 
(5) der Gefugezustand des Tragermaterials im Hin- 
blick auf eine Dauerhaitbarkeit bei Wechselbela- 50 
stungen verandert ist 

3. Verkleidungsteil nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet daB im Bereich der Scharnierachse 
(5) eine gezielte Faserorieniierung an dem glasmat- 
tenverstarkten Thermoplast vorgesehen ist 55 

4. Verkleidungsteil nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet daB im Bereich der Scharnierachse 
(5) eine gezielte Faserentmischung vorgesehen ist 

5. Verkleidungsteil nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet dafl im Schar- eo 
nierbereich auf wenigstens einer Seite des Trager- 
materials eine zahe Kunststoffschicht insbesonde- 
re ein Polypropylen oder ein thermoplastisches 
Elastomer, aufgebracht ist 
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